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@ Neue Pigmentzusammensetzungen 


(§) Pigmentzusammensetzungen, enthaltend 

a) mindestena ein organiachea Pigment, 

b) 0,05 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das organiache Pigment 
a), mindeatena eines modifizierten organischen Pigments 


der Formal 


^-fS0 3 X) m (D, 



worin A den Rest etaea organischen Pigmenta, X H, Na oder 

K und m eine Zahl zwtschen 0,05 und 3 badeuten, und 

c) 0.05 bis 10 Gew.-<H>, bezogen auf daa organiache Pigment 

a) , mindeatena einea polymeren Ammoniumaalrea mit 

mittterefn Molekulargewicht von 600 bis 2500000, das in 

Waasar odar Niaderalkytatkohol loslich tst 

Oiesa Pigmentzuaamrnenaetzungsn eignsn slch auagezeich- 

net zum verzugsfraian Plgmentieran von Potyoleflnen und 

zeichnen slch bai der Elnarbeltung in Lackayateme und 

^ Oruckfarban durch sin hervorragendea rhoologischaa Ver- 

^ halten aus. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Pigmentzusam.nensetzunge.1 , enthaltend mindestens ein< 
Pigment «?duS, SullonJLre- oder AllaBmeun.ultoo.gWpe. mod f^.^ 
polymeres Ammoniumsalz sowie deren Verwendung zum Bnttrben von hochmolekularem orgaruschem Mate 
rial und insbesondere zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen. pi _,„ ten Jle | lt 

Bei der Einfarbung von Polyolefinen, insbesondere von Polyethylen, ^P™*» KbS MaterWs 
haufis fest. daB sich mit der Zeit eine Reihe der roechamschen Eigenschaften des «n* e ^t«i M«enais 
veffdett Es WtensSrungen auf, die man zusammenfassend als Verzugserscheinungen bezeiehneL Be. groB- 
voSen Sp S^teTn^ie FhUchenkasten aus Polyethylen hoher Dichte .kann mar 
miST undSchrumpfungen beobachten, die manchmal zu RiBb.ldungen fuhren und, JeArtJJ^ "J" g 
rbrluchbarmachen^ft^ 

als ein Diese Nachteile bezieben sich auf die Mehrzahl der orgamschen Pigmente. wihrend » ch *e morgan. 

Shen pSente u „ d eine Minderzahl von organischen Pigmenten »f utral ve ** 1 ^ 

diese Nachteile dadurch zustande kommen. daB das typische Kr.stallisat.onsverhalten der Polyolefine durch die 

rin^ 

IS Verwendung eines Isoindotinonpigmentes mit dem Zusatz ernes ^^^gSSSSSL 
57-73 029 durch Verwendung eines Pigments der Chinacrtdon-, Isoindohnon-. Azo- oder Phtbalocyaninreine, 
we2£ %d ^gSSS Malerial (A Kieselgel) adsorbiert und danach nut einem Sdan- ode, -Th-M" 
behandelt wuxh «m4B JP-Kokai 57-1 59831 durch Verwendung eines mit einem Phenylen-bu-tetrachlorben- 
zSd bihandeitffi gemaB JP-Kokai 58-23 840 dutch Verwendung ernes Phthalocyamn- 

ptanenuW" einem Zusatz eines mit einem Amin behandelten Halogenmethylkupferphthaloc^^ 

Bne Verbesserung der Verzugseigenschaf ten von IsoindoUnpigmenten kann gernaB P-Kokai 57-51 733 und 
57? 55 242 a^chS eine Rekris&lisation des Pigments erreicht werden. Die dabe. erz.elte EAShungder 
mittSn Teikhengrofle «t allerdings. wie in Fachkreisen allgemein bekannt, mit einer EmbuBe anderer wichti- 
KerPiamenteigenschahen, insbesondere der Farbstarke, verbunden. . _ . „ 

Das US-Pa«nt 4049615 beschreibt ein Verfahren zum verzugsfre.en Firben von Polyoefinen durch Ver- 
we^dung eSmit "inem Melamin-Fomatoehyd-Harz Oberzogene^ ^ 

Pignut dcKm g er^h,en Resultat So ist beispielsweise noch keine Methode bekannt, d.e es erlauben 
wurirDUcetopyrrolopyrrolpigmente zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolef.nen emzuseteen^ 

SwS7IgZ^Aigm m xzu^m me mtUmstn enthaltend mmdestens einorgamsches Ptgrnenvem 
duS SonsaX odw ^ modifizier.es organisches Pigment und «n polymeres 

A^nutamZ^ oSerraschend gut zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen e.gnen. Zudem zengen 
d^^a^S^ngXtmue in Lacksysteme oder Druckfarben emgearbejtet werden, em ausge- 
«^SSg5eTv3ten sowie sehr gute Dispergierbarkeit, Farbstarke, Flokkulat.onsbesttnd.gke.t 

und einen hohen Glanz. . _ , 

Die vorliegende Erfmdung betrifft demnach Pigmentzusammensetzungen enthaltend 

% So?S e iOG^ «•">«« a), mindestens eines modinzierten organischen 

Pigments der Formel 

A-fSOjX)m (I)> 

worin A den Rest eines organischen Pigments, X H. Na oder K und m eine Zahl zwischen 0,05 und 3 

ritosS luGew.%. bezogen auf das orgamsche Pigment a), mindestens eines jf^^^g^ 
Smittler1mMolekulargewichtvon500bis25M 

Als organische Pigmente a) kommen z. B. jene der Azo-, rJiketopyrrolopyrrot Perylen-. Chmacridon- Phtha- 
locyarinfperLn- Ounophthalon-, Isoindolinon-. Isoindolin-. Benzimidazolon-, D.o«.zuv. Anthrachmon-. mo- 
indigo-, Methin-.Azomethin- oder Metallkomplexreihe in Frage. rhinacri- 

Von besonderem Interesse sind allerdings die Pigmente der Azo- • DiketopyrrolopyrrolJ Peryton- ^™ c " 
don-, Phthalocyanin, Isoindolin- oder Isoindolinonreihe, bevorzugt d.e 'Phthalo = ne und insbesondere d.e 
Diketonyn-olopyn-ole,voralleml.4-Diketo-3^-dK4-chlorphenyl^pyrrolo(3,4-c)-p^ 

SKE A ei„e, organischen Pigment, vemeht man z. B den Rest ernes P '*™cnts^^ 
pyrrolopyrrol-, Perylen-, Chinacridon-. Phthalocyanin, Iso.ndolm-, Isoindolmon- oder Metallkomplexmhe, be 
voTzugtilerdingsder Phthalocyanin- und insbesonderederDiketopyrrolo^ . 

Modifizierte Pigmente der Formel 1 und auch deren Mischungen m.t P'gmenten (a+b) sln °^° *% a J£. 
US^Patenten 49 14 21 1 , 49 92 495. 49 80 458. 48 65 650. 47 64 217, aus EP-A 2 78 913 und aus DE-A 40 37 556 
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bekannt Sollten einige noch neu sein, dann konnen sie in Analogie zu bekannten Methc^cn hergestclh werden, 
Als polymere Ammoniumsalzc c) konnen z.B. die folgenden tn Betracht gezogen werden. 

_ Homo- Oder Copoiymere von 2-(Tri<C, -Cralkyl)-ammonium>ethyl-acrylaten oder -methacryiaten; 

- kationische Cellulose- oder Starke-aminoethen 

- kationische Homo- oder Copoiymere von Vinylpyridin; 

- kationische Poiyethylenpolyamine; 

- kationische Amin-Formaldehyd-Kondensate ; 

- Homo- oder Copoiymere von Di-(Ci -C 2 -alkyl)-diallyl-ammomumsalzen; 

- kationische modifizierte Polypeptide; 

- kationische Polyamide; 

- Homo- oder Copoiymere von quaternisiertem Epichlorhydnn. 
Bevorzugt werden 

- Homo- oder Copoiymere von 2-frri<G - Cr alkylVammonium]-ethyl-acrylaten oder -methacryiaten; 

- kationische Poiyethylenpolyamine; 

- kationische Amin-Formaldehyd-Kondensate; 

-Homo-oderCopolymerevonDi-{C,-C 2 -alkyl)-diallyl-ammomumsalzen; 
-kationische Polyamide; 

- Homo- oder Copoiymere von quaternisiertem Epichlorhydnn. 

Solche polymere Ammoniumsalze sind bekannt und im Handel erhaltlich. Jj 
ICosmetik Verwendung, FUr die ^mdungsgen^ 

sind z. B. in Cationic Polymers for Skin & Hair Conditioning, Manufacturing Chemist, Juli 1987, S. 24 - 29, und m 
E Afc ^M^^Mvtrstthi man z. B. ein Ci -Ca-Aikylalkohol, wie Methanol. n-Propanol. Isopropanol 

und insbesondere EthanoL 
Bevorzugte erfindungsgemaBe Pigmentzimmmensetzungen enthalten 

^TG^^n^i^t 4 -indcstcns eines modbTzierten organischen Pigment, der 

l^ti^lt^^^'i 5£?&£r« An—*** mit mittlerem Mo.eku- 
largewicht von 1000 bis 1 500 000. 
Besonders bevorzugte erfindungsgemaBe Pigmentzusammensetzungen enthalten 

S 01 bif 5S"%bSn auf das Pigment a> mindestens eines modifizierten organischen Pigments der <o 
Formell worinXHoderNaistundmeineZahlzwbchen0^und2bedeutet,und 

™bis 5 GewJ. bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammoniumsalzes m.t mittlerem Moleku- 
largewicht von 5000 bis 1 000 000, das in Wasser loslieh ist 

Vorzugsweise ist A ein Rest desselben Pigments, das als Komponente a) enthalten ist Bevorzugt handelt es « 

zuSfeuchter P^skuchen in Wasser oder Niederalkylalkohol suspendiert und danach mit der ebenfaUs in 
Wa^SfedSaS^ w 
Waaler oder Niederalkylalkohol geloste polymere Ammomumsalz zugegeben, die Suspension , wird b« i einer so 
TemTeraS von VoSsweise 10 bis 100 und insbesondere 20 bis 85'C gertlhrt, filtnert und der Rflcksund wird 
2 X*™ : «wSfund getrocknet Die ROhrdauer variiert im aligemeinen zwischen 30Minuten und 
2 s£ SEES \£J!£***» nach Oblichen Methoden mit einem Dispergieraggrega, (z. B. emem 
Hochdruckhomogenisatorodereinem Hochgescbwindigke tsrflhrer)d«pergiert werden. 

Die Zueabe der Komponente b) und c) erfolgt wie bereits erwahnt vorzugsweise nach der Kondmonierung 
derKomlonente al Unter Konditionierung verateht man die Herstellung einer fe men Parukelform. be.sp.els- 
leisfduSkalische Umfallung, Trockenmahlung mit oder ohne Salz. lx>sungsmittel- oder waflnge Mahlung 

^Je nSSdhionierverfahren oder Applikationszweck kann es von Vorteil sein, dem Pigment neben dm 
erfinduMsgemaBTzusate der Komponenten b) und c) gewisse Mengen an texturverbessernden Mitteln vor 
odefnach S^tiwierpiozeB zuzufflgen, sofern diese kerne negative Wirknng be. der Verwendung der 
erimdungsgetnaBen Pigmenuusammensetzungen (insbesondere in Polyethylen) ^aben AU solche kommen 
SS^rSSaSa mit mindestens 18 OAtomen. beispielsweise Stearin- oder Behensau* ^ dm 
amiHe oder Metalkalze insbesondere Mg-Salze, sowie Weichmacher. Wachse, Harzsauren. wie Abietmsaure. 

%!$X£^M22 C-Atomen. wie U-DodecandioL ferner modifizierte Kolophomummalematharze 
TrF^rZr^^oniurn^, in Betracht Die texturverbessernder ^^SSSSS^. 
gen von 0,1 -30 Gew.%, insbesondere 2-15 Gew.%, bezogen auf das Endprodukt zugesetzt Die obenerwann 
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ten 1.2-Dihydroxyverbindungen. inabetondere U-Dodecandiol. dienen auch zur Verbesserung der titration der 

daS gAenSeichnet. daB eine Pigmentzusammensetzung mit der oben angegebenen Definmon verwendet 

erfmduneseemaBe Verf ahren zurn verzugsf reien Pigmentieren von Polyolefinen rait den erfmdungsgemt- 
AeXen^ nachWhen Methoden mi, den Qblichen Mengen von z. B. 0.01 b,s 

sonde* Polyethylen, mit hochechten organischen Pigmenten e.ngefarbt werden konnen, die b,sher fdr diesen 

Z "&$£%tX£S^^W%^ ein Pigment erfo.gt an einem fflgfi** 
in Former Platte Nach einer Aliening von 72 Stunden bei 100'C werden die Dimensionen der Platte (Lange, 
BrSrgem^ 

L farbloser Prtlfling-L pigm entierter PrQfling x 1QQ0 
AL ~ L farbloser PrQfling 

B farbloser PrUfling-B pigmentierter PrQfling y ^ 
AB " B farbloser PrQfling 

Als in der Praxis verzugsfrei haben sich Pigmente erwiesen, bei denen die absoluten Werte von AL und AB 

^e^ 

tieren von waflrigen und/ode* losungsmittelhalUgen Lacksystemen sow.e von Druckfarben. wo sie em hervorra- 
Sd« rteoKhes Verhalten zeigen. Die mit der erfindungsgemaBen Pigmen^sammenseteungen_ erbjte- 
nenTJftrbWgen zeichnen sich durch gute aUgemeine Egenschaften, w,e gate Dtsperperbarke.t. hohe Farb- 
starke und Glanz, gute Migrations-, Hitze-, Ucht- und Wetterbestandigkeit aus. 
Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erlauterung der Erfindung. 

Beispiel I 

al Ein Gemiscb aus 35 g Polyethylenglykolmonomethytether 350» (Fluka). 27,2 g TViroethylsUylchlorid und 
UtmSSut MOml ^aTserfreiem Acetonitril wird 24 Stunden am ^^pl^L Dun 
werden d7wsuwmittel und das ttberschussige Trimethylsilylchlorid abdesrillien und der Rttckstapd wird 
ober Nacht im Vakkltrockenschrank bei 80' C getrocknet Man erhalt das durch NMR-Analyse uJent.fi- 
zierte Polymer der Formel 

CHjOfCHjCHjO-J-nCHjCHjBr. 

W 8.6 a Polyethylenimin (minleres Molekulargewicht 50000-60000; von lessen Cmmic4 50%-ig in 
Waae? werden mit dera inter a) erhaltenen Produkt durch Kochen am Ruckfluss wahrend 24 Stunden .n 
So ml umgetetzt Das Wasser wird danach abgedampft und *r tT 

kenschrank 20 Stunden bei 80' C getrocknet Man erhalt 59 g ernes gelbhchen, ohgen Polymers. 

Beisoiel 2- Beispiel 1 wird wiederholt mit dem UnterschiedLdaB 75 g Polyethylenglykolmonomethylether 750» 

M |tt?^ a GSS^ein« feuchten Presskuchen von l,4.DiketO-3^ 

lofSSS V«* (25.0 g Trockengewicht) und 0.5 g des Na-Salzes eines sulfonierten Gem.sches von D.ketopyrro- 

Jopyrrolen der Formeln 
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erhalten gema& Beispiel la + b) der DE-OS 40 37 556, werden zusammen in 450 ml deionisiertem Wasser 
aufgeschUmmt Der pH dcr Aufschlammung wird (mit verdiinnter NaOH oder HCI) auf 7 eingestellt, dann 
werden 0,5 g (Trockengewicht) des jeweils in untenstehender Tabelle aufgefuhrten polymeren Ammomumsalzes 
in 50 ml deionisiertem Wasser oder Ethanol gelost zugefflgL Die Mischung wird 90 Minuten bei 75 C geruhrt, 
dann auf 40°C abgekUhlt, filtriert und das erhaltene Pigment wird mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrok- 
kenschrank bei 100° C getrocknet. 

Beispiel Polymeres Ammoniumsalz 

3 Kationisches modiflziertes Potypeptid *Croquat M (Croda Chemicals Ltd) 

4 Polymeres Ammomumsalz • Polyf ix 601 (Showa High Polymer Co.) 

5 Dimethyl-diallylammoniumchlorid-Homopolymer »Merquat 1 00 (Chemviron Specialty 
Chemicals) 

6 Kationisches Polyglykol-Polyamin-Kondensat *Polyquat H81 (Henkel) 

7 Poly-(N,N-dimethyl-3,5'dimethyle!i-piperidiniumchlorid) (Janssen Chimica) 

8 Kationisches Polyamid *Mirapol AD-l (Miranol Inc.) 

9 Quaternares Polyhydroxyaucylen-Polyamin «Cartafix F (Sandoz AG) 

1 0 Polymeres aus Beispiel I 

1 1 Polymeres aus Beispiel 2 

Beispiel 12: Ein Gemisch aus einem feuchten PreBkuchen von l ( 4-Diketo-3,6^i(4-methylphenyl)pyrrolo- 
(3,4-c)-pyrrol(7,0 g Trockengewicht) und einem feuchten PreBkuchen des Diketopyrrolopyrrols der Formel 
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erhalten geroaB Beispiel 17 von US-Patent 49 14 211 (0,07 g Trockengewicht) wird in 230 ml deionisiertem 
Wasser aufgeschlammt Der pH der Aufschlammung wird auf 7 eingestellt, dann werden 0,35 g des katiomschen 
Amm-Formaldehyd-Kondensats «Tinofix EW (CIBA-GEIGY AG) in 50 ml deionisiertem Wasser gel&st zugege- 
ben. Die Aufschlammung wird eine Stunde bei 75" C gerOhrt, dann auf 40" C abgekdhlt, filtnert und das erhaltene 
Pigment wird mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 100°C getrocknet Man erhatt 7,4 g 

Cm Beisp^ man wie in Beispiel 12, ersetzt aber das ®Tinofix EW mit der gleichen Menge des 

polymeren Ammoniumsalzes von Beispiel 1, so erhalt man 7,2 g eines roten Pulvers mit den selben Eigenschaf- 
ten. 
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Beispiel 14: Ein Gemisch aus einem feuchten PreOkuchen von ICupferphthaJocyanin (14.6 g Trockengewicht) 
und einem feuchten PreBkuchen eines Pigments der Formel 
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(03 c Trockengewicht) wird in 180 ml deionisiertetn Wasser aufgeschlammt Der pH der AuteMamniung wird 
SnhloSSrwlQrigerNatronlauge auf 7-8 eingestellt und die- MM SSftKtaSMS 
werden 06 g des kationischen Amin-Formaldebyd-Kondensats -Tinofix EW (OBA-GEIGY AG) in 30 ml de.o- 
Sem Wasser gelost zugegeben. Die Aufschlammurig wird 1 1/2 Stunden be! l^^^Z^lSTc 
temperatur abgektthlt, filtriert. der ROckstand mit Wasser gewaschen und ira Vakuumtrockenschrank bei 80 C 
getrocknet. Man erhalt 143 g eines blauen Pulvers. d„i„.,i,„i m , 

Beispiel 152 g der gemaB Beispiel 14 erhaltenen Pigmentzusammensetzungwerden m,t t kg Polyethylen 
•StamUan 9089V in einem Taumelmischer wahrend 10 Minuten trocken vermischt. D.e Mischung wird anschbe- 
Bend in einem Einschneckenextruder 2 Mai bei 200'C extrudiert Das so erhaltene Granulat wird auf emer 
SSS^£Su^C zu Hatten der Dimensionen 1 74 -49 . V> mm verarbeitet. Nach einer Altenmg von 
«3enbei 100°C werden die Dimensionen der erfindungsgemaB pigmentierten Platte und emer unter 
identiscben Bedingungen hergestellten. aber mit der gleichen Menge an unbeschichtetem Pigment pigmenner- 
en P^ausgemlssel und die Verzugsbeeinflussung wird nach deroben beschriebenen Methode emuttelt 

v"gleich zu der mit unbehandeltem Pigment gefarbten Platte ergibt die nach dem erfindungsgemaBen 
Verfahrenhergestellte Platte stark reduzierteAL- bzw.AB-Werte. 

Die St den Pigmentzusammensetzungen der Beispiele 3 bis 11 nach der gleichen Methode pigmentierten 
PolyethSenpTatten weisen ahnlich gute Resultate auf. In alien Fallen, insbesondere aber be. den nut den 
KgrnenuXmensetzungen gemaB den Beispielen 5 bis 9 gefarbten Platten, werden ,m Vergleich zu der mit 
unbehandeltem Pigment gefarbten Platte stark reduzierte AL- bzw. AB-WerM * whaUen. 

Beispiel 16: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 wird in emer Menge von 14 Gew % nachubhcher 
Methode in ein Alky* Melamin-Lacksystem eingearbeitet Das ™eB v e^^ 

eines Brookfield-Viskosimeters bei verschiedenen Spindelgeschw.nd.gke.ten 15. 6. 30 und 60 U/MinOgemes- 
sen Die Lackanreibung zeigt eine deutlich niedrigere Viskositat als erne mit der gleichen Konzentration an 
unULeS l^-Diketo-ie-di^-chlorphenyO-pyrrolo^cVpyrrol erhaltenen Uckanreibung sonst glei- 

Ch Bef oenTtX^ackanreibungen erhaltenen Uckierungen ist h6here 
Farbstarke der die erfindungsgemaBen Pigroenttusammensetzungen enthaltenden Produkte e«ichUu*. 
Ahnlich gute Resultate erhalt maa wenn man anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 jeweils 

^ETiTpT^ " einer Menge von 9 Gew.* , nach ObUcher 

MethX in ein AlkyT-Melamin-Lacksystem eingearbeitet Das FHeBverhalten d ^^.bungwd ™t 
einem HAAKE-Viskosimeter »Rotovisco RV12 ermittelt MeBtemperatur: 25°C. Mess-System: SV-SO, Scher. 
ST- o- 100 (Us). Die Uckanreibung zeigt eine deutlich niedrigere Viskositat als eine mit der gleichen 
Konzen'tration an unbehindeltem l^-Diketo-S.e-di^-methylphenyDpyrroKKS^c^yrrol erhaltene Uckanrei- 
bung sonst gleicher Zusammensetzung. . . . - 

Bn analog gutes Resultat erhalt man, wenn anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 diejemge 

von Beispiel 1 3 verwendet wir A 

Patentansprtiche 

1. Pigmentzusammensetzungen enthaltend 

a) mindestens ein organisches Pigment, . . ft . rtnCTon ; 

b) 0,05 bis 10 Gew.%, bezogen auf das organische Pigment a), mmdestens eines modifizierten orgam- 

schen Pigments der Formel 



A-(SOjX)„, (I). 
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worin A den Rest eines organischen Pigments, X H Na oder K und m eine Zahl zwischen 0.05 und 3 

tiSSSt to Gew-%, bezogen auf das organische Pigment a), mindestens eines polymeren Ammonium- 
Sizes mit miuferem Molekulargewicht von 500 bis 2 500 000. das in Wasser oder N.ederalkylalkohol 

2. PigmeSzSammensetzungen gemaB Anspruch t. dadurch gekennzeichnet, daB ah '^l»« nte J a > ' "J" 
destlns ein Pigment aus der Azo-, Diketopyrrolopyrrol-. Peryten-. Chmacndon-. Phmalocyamn- Pennon-. 
Chinophthalon-. IsoindoUnon-. Isoindolin-. Benzimidazolon-. Dioxazm-. Anthrachmon-. Thiomdigo-. Me- 
thin-.Azomethin-oderMetaukomplexreiheenthalteniat . „ , „ „.„,. a \ m \n 

3. Pigmentzusammensetzungen gemSQ Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB als ^P°" en ".^ n " 
desteVs ein Pigment aus der Azo-. Diketopyrrolopyrrol-, Perylen-. Chinacndon-. Phlhalocyanm-. Isoindolin- 
oderlsoindolinonreiheenthaltenist . ,\ 

4. Pigmentzusammensetzungen gemiQ Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daO als Komponente a) ein 
Mithalocyanin-oderDiketopyrrotopyrrolpigmententhaltenBt 

5. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daft A in Formel I den Rest 
eines Pigments der Azo-. Diketopyrrolopyrrol , Perylen- Chmacr.don-, Phlhalocyanm-, Iso.ndol.n-. 1m 

Slg^^^^ 1- dadurch gekennzeichnet. daB A in Forme. I den Rest 

eines Phthalocyanin- oder Dikctopyrrolopyirolpigrneatsbedeutct if rtmnrtn .„ t p r \ ..in 

7. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente c) ein 
polymeres Ammoniumsalz ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus • . _ 

- Homo- oder Copolymeren von 2-\TMCi -Cralky]>ammonium]-ethyl-acrylaten oder -methacryla- 

- kationischen Cellulose- oder Starke-aminoethern; 

- kationischen Homo- oder Copolymeren von Vinylpyridin; 

- kationischen Polyethylenpolyaminen; 

- kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensaten; 

- Homo- oder Copolymeren von DHCj -C 2 -alkyl)<liailyl-ammoniumsalzen; 

- kationischen modifizierten Polypeptiden ; 

- kationischen Polyamiden; 

- Homo- oder Copolymeren von quaternisiertertt Epichlorhydnn. 

ra^menmisammensetzungen gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als IComponente c) ein 
polymeres Ammoniumsalz ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 

- Homo- oder Copolymeren von 2-|Tri-(C l -C 2 -a!kyl)-ammonium]-ethyl-acrylaten oder -methacryia- 

ten; 

- kationischen Polyethylenpolyaminen; 

- kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensaten; 

- Homo- Oder Copolymeren von Di-(Ci -C 2 -alkyl)-diallyl-ammonLumsalzen; 

- kationischen Polyamiden; m 40 

- Homo- oder Copolymeren von quatermsiertem Epichlorhydnn. 

enthalten isL 

9. Pigmentzusammensetzungen gemlB Anspruch 1 enthaltend 

a} mindestens ein organisches Pigment, t 

b) 0 1 bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen Pigments 
der Formel I worin m eine Zahl zwischen 0,1 und 2,5 bedeuteu und 

c) <M bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammomumsalzes mit mittlerem 
Molekulargewicht von 1000 bis 1 500 000. 

10. Pigmentzusammensetzungen gemftfl Anspruch I enthaltend 

a) ein organisches Pigment, „„ . . , n . 

b) 0 1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), mindestens eines modifizierten organischen Pigments 
der Formel I, worin X H oder Na ist und m eine Zahl zwischen 0,5 und 2 bedeutet, und 

c) 0,1 bis 5Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammomumsalzes mit mittlerem 
Molekulargewicht von 5000 bis 1000 000, das in Wasser loslichist. 

11. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB A in Formel I ein Rest 
desselben Pigments, das als Komponente a) enthalten ist, bedeutet. 

12. Pigmentzusammensetzungen gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente a) em 
Diketopyrrolopyrrol enthalten ist und A in Formel I den Rest eines ^P^P^ p. 

13. Verfahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen, dadurch gekennzeichnet, daB eine Pig- 
mentzusammensetzung gemaB Anspruch 1 verwendet wird 

14. Verfahren zum Pigmentieren von waBrigen und von ldsungsmittelhaltigen Lacksystemen sowie von 
Druckfarben, dadurch gekennzeichnet, daB eine Pigmentzusammensetzung gemaB Anspruch t verwendet 
wird. 
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